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(54) INK EASILY BONDABLE POLYESTER FILM FOR SUBLIMATION TYPE HEAT-SENSITIVE 
TRANSFER 

(57)Abstract: 

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the adhesion with a sublimation ink layer by applying a 
water dispersing or water-soluble coating liquid containing an acrylic resin having a hydroxyl 
group at least on one surface of a polyester film prior to the completion of the crystal 
orientation, and providing a coating layer which is dried, drawn, and in addition, on which a heat- 
treatment is applied. 

SOLUTION: When a base material film which is suitable for a sublimation type heat-sensitive 
transfer recording medium, is manufactured, at least on one surface of a polyester film prior to 
the completion of the crystal orientation, a water dispersing or water-soluble coating liquid 
containing an acrylic resin having a hydroxyl group is applied, and a coating layer which is dried, 
drawn, and in addition, on which a heat-treatment is applied, is provided, and this ink easily 
bondable polyester film for sublimation type heat-sensitive transfer, is formed. For the polyester 
which constitutes the polyester film, a linear saturated polyester which is synthesized of an 
aromatic dibasic acid or its ester forming derivative and diole, preferably, polyethylene 
terephthalate, polyethylene~2,6-naphthalene dicarboxylate can be counted. 
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